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On introduit dans un bain de zinc liquide usucl. une tole debarrassee de scs oxydes de fer. par reduction en atmo- 
sphere protectncc et sc trouvant a une temperature un pcu superieure (par exemple 490o C) a celle de fusion du bain de 
?ntr'; 0.02'or« 0?of «/r' ' Mischmetall dans i.ne proportion comprise entre 0.01 % et 0, 5 % et de preference 
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Perf ectrionnements aux precedes de galvanisation des toles 
ou bandes en acier . 

La present e invention se rapporte & des per feet ionnements aux 
precedes de galvanisation des toles ou bandes en acier, spe- 
cialeraent la galvanisation obtenue par trempage dans un bain 
de zinc liquide usuel, c ' est-a-d ire pouvant contenir par exem 
pie jusqu'a 0,5 % d * aluminium et . jusqu'a 1 % de plomb. 

II pr6sente le grand avantage de pouvoir etre applicable aux 
aciers au carbone ou faiblement allies, calmes ^ 1' aluminium 
ct/ou au silicium et de ce fait, aux aciers dont les lingots 
ont ete obtenus par coulee continue. 

Un precede connu de galvanisation de toles ou bandes d ' acier 
consiste, comme on le salt, a prechauffer les dites tSles ou 
bandes a une temperature de I'ordre de 700*^0, sous une 
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atmosphere composee de + 5 % H^. Puis a les immerger dans le 
bain de zinc iiquide, pendant un temps appropri^. Ce procg(34 
connu est utilisable de fagon continue ou discontinue. 

On a cependant constat^ que ce precede ne donnait pas de re- 
sultat satis faisant en ce qui concerne son application aux 
aciers calmes a I'aLuminium et/ou au silicium, et done aux 
aciers de coulee continue. Il est en effet apparu que pour 
ceux-ci, la mouillabiliti du zinc sur I'acier §tait mediocre 
et conduisait par manque d* adherence du zinc, a la formation 
de zones non ou mal galvanisSes sur I'acier, d^faut qui ne pou- 
vait etre accepts. 

Un tel inconvenient n'existait cependant pas dans un autre pro- 
cSd^ connu, par example dans le brevet beige n" 829.402. Dans 
celui-ci, on faisait mention d'un cycle de pr4 traitement de 
I'acier, comportant une phase de prechauffage ^ une tempera- 
ture de 593°C k 913*0 dans une atmosphere oxydante vis-i-vis ' 
du fer, suivie d'une phase de maintien & temperature de 815*»C 
a 927"'C, dans une atmosphere r^ductrice. Suit- alors un refroi- 
dissement jusqu'a 490° C et une immersion dans du zinc liquide 
usuel. 

GrSce a ce procSd#, on obtenait certes, meme pour des aciers 
calmes & 1' aluminium et/ou au silicium, une galvanisation sa- 
tisfaisante, mais en meme temps, naissaient deux nouveaux in- 
convenients, a savoir d'une part, le coQt de la surchauffe de 
la taie qui pouvait devoir etre portge a ai5»C et parfois plus 
haut encore et d' autre part, les inconvSnients que pr6sentait 
une atmosphere contenant SO % d'H2. 

La presente invention a pour ob j et un precede grace auquel, 
sans devoir chauffer la tole a de teUes temperatures et sans 
utiliser une atmosphere pr^sentant de tels inconv^nients, on 
peut obtenir, sur une t51e ou une bande en acier calme a I'alu 
minium et/ou au silicium, une galvanisation ne prSsentant pas 
les defauts susmentionnes . 
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Le procede faisant I'objet de la presents invention est es- 
sentiellement caracterise en ce qu ' on introduit dans un bain 
de zinc liquids usual une tole debarrassee de ses oxydes de 
fer par reduction en atmosphere protectrice et se trouvant k 
une temperature un peu superieure (par exemple 490-C) k celle 
de fusion du bain de zinc, le dit zinc contenant toutefois du 
. Mischmetall dans une proportion comprise entre 0,0L % et O, 5 % 
et de preference entre 0,02 % et 0, 08 %. 

II a ete constats que cet apport de Mischmetall favor isait 
!■ adherence du zinc sur I'acier et cela pour des aciers or- 
dinaires et pour des aciers quelque peu allies, meme si ceux- 
ci etaient calm^s a I'aluminium et/ou au silicium. 

Conune Mischmetall, on peut utiliser avec avantage celui con- 
tenant en majeure partie du lanthane ou celui contenant en 
majeure partie du cerium, ou un mSlange des deux. 

A titre d- exemple, une t61e d'acier repondant ^ la composi- 
tion cent^simale ci-apres,. exprimee en 10-3 % . 



c = 


43 


S 




11 


Mn = 


240 


Al 




53 


Si = 


26 


Cr 




31 


P = 


24 


Cu 




52 






Fe 




solde 



a ete soumis au cycle thermique suivant 

- montSe en temperature jusqu'a 70O»c en 40 secondes dans une 
atmosphere + 5 % et un point de rosee = + 20°C. 

- maintien a 700°C - 720''C pendant 60 secondes, dans une 
atmosphere 5 % et un point de rosee = - 20''C, 

- refroidissement de 700 - 720»C & 490-C en 30 secondes 
sous la meme atmosphere. 
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La toLe a ensuite ^te immerg€e pendant 5 secondes dans un' ' 
bain de zinc liquids contenant 0. 1 % d' aluminium et O, 5 % 
de plomb, ce que I'on peut consid6rer comma un zinc usuel; 
on a constats que 1' adherence du zinc sur I'acier n'^tait pas 
satisfaisante (presentait des zones non ou mal galvanisees) . 
ce defaut a toutefois disparu dSs que I'on a introduit dans 
Le bain de galvanisation, du Mischmetall dans une proportion 
de 0/04 %. 

cat example montre que le procede de 1' invention parmat d'ob- 
tanir une galvanisation satisfaisante, sans prSchauffaga ax- 
cessif (700-C) at sans devoir faire usage d'une atmosph&re 
de protection dont la tenaur en hydrogena pourrait s ' av^rar 
dangereuse. 

II n- est pas inutile de signaler ici qua la proced^ da 1' in- 
vention peut Stre continu ou non. 

Par ailleurs,le domaine de 1" invention couvre egalement I'al- 
liage de zinc contenant du Mischmetall. selon les indications 
renseigneas dans la pr§sente description. 
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Revendicat ions de brevet. 



1. Precede de galvanisation des tolas ou bandes en acier, 
caracterise en ce qu ' on introduit dans un bain de zinc li- 
quids usuel, une tole debarrassee de ses oxydes de far, par 
reduction en atmosphere protectrice et se trouvant k une tem 
p^rature un peu sup^rieure (par exemple 490''C) ^ celle de 
fusion du bain de zinc, le dit zinc contenant toutef'ois du 
Mischraetall dans una proportion comprise entre O, 01 % et 
0,5 %, et de preference entre 0.02 % et 0,08 %. 

2'. Precede suivant la revendicat ion 1, caracterisg en ce que 
1' acier est faiblement alli§. 



3. Proc^d^ suivant I'une ou I'autre des revendicat ions 1 et 2 
caracterise en ce que 1' acier est calm6 a 1" aluminium et/ou 
au silicium. 

4. Proc^d^ suivant I'une ou I'autre des revendications 1^3, 
caracterise en ce que le Mischmetall contient pr inc ipalement 
du lanthane. 



5. Precede suivant I'une ou I'autre des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce que le Mischmetall contient pr incipalement 
du cerium. 



6. Precede suivant I'une ou I'autre des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce que le Mischmetall contient pr incipalement 
du lanthane et du cerium. 

7. Precede suivant I'une ou I'autre des revendications 1 a 6, 
caracterise en ce qu'il est continu. 
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8. Alliage constitu^ de zinc usuel, caracterise en ce qu'iL 
comporte (sn outre du Mischmetall, soit a base de lanthane, 
soit a base de c§riuin, soit a base de lanthane et de cerium 
dans les proportions indiquees dans la revendication L. 
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